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^ NOUVEAUX POLYMERES ASSOCIATIFS CATIONIQUES ET LEUR UTILISATION COMME EPAISSISSANTS. 

@ L'inventlonatraitadenouveaux 
les associatlfs cationiques de formule 

R-X(P)n.L{Y)„-L'(PVX'-R' 

danslaquelle: 

R et R", identiques ou difffirents, reprdsentent un grou- 
pement hydrophobe ou un atome d'hydrog^ne; 

X et X', identiques ou diff^rents, reprlsentent un grou- 
pement comportant une amine tertiaire ou quatemaire por- 
tant ou non un groupement hydrophobe, ou encore le 
groupement L"; 

L, L' et L identiques ou diff^rents, reprlsentent un 
groupement d6riv6 d'un diisocyanate; 

P et P', identiques ou differents, reprlsentent un grou- 
pement comportant une amine tertiaire ou quatemaire por- 
tanl ou non un groupement hydrophobe; 

Y reprteente un groupement nydrophile; 

n, m, et p valent chacun Ind6pendamment des autras 
entreOetlOOO; 

la molecule contenant au molns une fonction amine ter- 
tiaire ou quatemaire et au moins un groupement hydropho- 
be. 

L'Invention conceme 6galement leur utilisation comme 
^paississants dans des compositions cosm^tiques pour ap- 
plication toplque. 
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5 La pr6senie invention concerne de nouveaux polymeres 

associatifs caiioniques ainsi que leur utilisation dans dcs compositions 
pour application topique, noiammcnt i usage cosm^tiquc ou 
ihdrapcutiquc. 

L'dpaississement ei/ou la gfilificaiion des milieux aqueux par 

10 des polymferes est depuis longiemps un important sujei de r«cherche. 
notarament dans le domaine de la cosmdtique et de la pharmacie. 
L'obtention d'un effet d'dpaississeroent intdressant par un polymdre 
hydrosoluble suppose gdndralement une masse molaire 61cvde et un 
volume hydrodynamique important. La gdlificaiion d'un milieu aqueux 

15 est alors considdrde commc Ic rdsuliai d'un rdscau polym6rc 
tridimensionnel obtenu par une rdticulation de polym6rcs lindaires ou 
par copolymdrisation de monomdres bifonctionnels ct 
polyfonctionnels. L'utilisaiion de tels polymferes de masse molaire trds 
dlevde pose cependant un certain nombre de probldmes tels que la 

20 texture peu agrdable ei la difficultd d'dtaleraent des gels obtenus. 

Une approche intdressante a consistd h utiliser corame 
dpaississani des polymSrcs capablcs de s'associcr rdversiblemeni cntrc 
eux ou avec d'auires moldcules ou particules. Ceiic association 
physique donne lieu i des systdmes macromoldculaircs thixoiropcs ou 

25 rhdofluidifiables. c'est-i-dirc des systdmes dont la viscosiid ddpcnd 
des forces de cisaillement auxqucUcs ils sont soumis. 

De tels polymdrcs capables de s'associer rdversiblemeni cnire 
eux ou avec d'autres moldcules sont appelds « polymdres associatifs ». 
Les. forces d'intcractions .mises en jeu pcuvent etre dc nature trds- 

30 diffdrenie. par cxcmplc de nature dlectrosiaiique, de type liaison 
hydrogdne ou des interactions hydrophobes. 

Un cas parliculier de polymdrcs associatifs sont dcs polymdrcs 
amphiphiles. c'est-J-dirc dcs polymdres comportant une ou plusieurs 
parlies hydrophiles qui les rendeni solubles dans I'cau ct une ou 
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plusieurs zones hydrophobes par Icsquellcs Ics polymdrcs intcru^Lsscnt 
ct sc rassembleni cntre eux ou avcc d'autrcs molecules. 

On a d6jit prdconis^ cn cosmiitique rutilisation dc polym^res 
associatifs et en particulier dc polyurdthannes associaiifs. Ccpcnduni, 
5 les propri6l6s rhdologiqucs el cosmdliqucs dc ces polymfcres ne sont 
pas optimalcs. 

On a ddcouvert une nouvelle famille de polymferes amphiphiles 
associatifs cationiques duni Ics qualitds dpaississantes sont exccllcntes 
et qui possfedent dc bonnes propri^t^s cosm<itiques. 
10 Ses excellentes propri6t6s 6paississantes permeitent une 

utilisation du polym&re en quantity r^duite. Cet avantage permet une 
amelioration de la texture de la composition le contenant. 

Le gel obtenu en utilisant les polym&res associatifs dc 
I'invention est agrdable au toucher ct s'^tale facilement. 
15 Un objet de la pr^sente invention est done une nouvelle famille 

de polym^res associatifs amphiphiles cationiques. 

Un autre objet de la pr^sente invention est une composition 
cosm^tique contenant au moins un polymfirc associatif amphiphile 
cationique. 

20 Un troisi6me objet dc I'invention est I'utilisation dc ces 

polymferes h titrc d'^paississanls dans les compositions pour 
application topiquc k usage cosmdtique ou ih^rapeutiquc. 

D'autrcs objcts apparaitront ^ la lecture de la description et dcs 
cxemples qui suivent. 

25 

La famille de polymdres associatifs amphiphiles cationiques 
conforme i I'invention peut etrc repr6sent(*c par la formulc gdndrale 
(!) suivanie : 

30 R.X-(P).-L-(Y)„-L'-(P'),-X'-R' (1) 

dans laqucllc : 

R el R', idenliqucs ou diffdrcnts, reprdsentcnt un groupement 
hydrophobe ou un atome d'hydrog&ne : 
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X ct X", idcnliques ou diff^renis, rcprtfscnicm un grouperacnt 
comporiani une amine teriiaire ou quatemairc portani ou non un 
groupcmcnl hydrophobe, ou encore le groupcmcnt L" ; 

L. L' ct L". ideniiqucs ou difffirenis. repr^scnicnt un 
groupement d6riv^ d*un diisocyanate ; 

P ct P', idcntiques ou difffircnts, reprdsenteni un groupcmeni 
comportani une amine tcrtiaire ou quaternaire poriani ou non un 
groupement hydrophobe : 

Y repr^sente un groupement hydrophile ; 

n. m. et p valent chacun ind^pendamment des autres entre 0 et 

1000 ; 

la mol6cule contenant au moins une fonction amine tcrtiaire ou 
quaternaire et au moins un groupement hydrophobe. 

Une famine pr6f6ree dc polymferes associaiifs cationiques selon 
la prfsente invention est celle correspondant k la formule I ci-dessus 
dans laquelle 

R et R' reprfisentent tous les deux indfipendarament un 
groupement hydrophobe. 

X, X' repr^sentent chacun un groupe L", 
n et p valent entre 1 ct 1000 et 

L, L'. L", P, P', Y ct m ont la signification indiqu^e ci-dcssus. 

Une autre famille prdfirCc dc poiymSres associaiifs cationiques 
selon la prisente invention est ccllc correspondant k la formule I ci- 
dcssus dans laquelle 

R et R' rcprfiscntcnt tous les deux indfipendammcnt un 
groupement hydrophobe, 

... X .et X*. reprdscntcnt .tous. les .deux inddpendammcnt un -- 
groupement comporiant une amine quaternaire. 

n el p valent zdro, et 

L, L*. Y ci m ont la signification indiqu^e ci-dcssus. 



2811993 



4 



La masse moldcuiairc dcs polymdrcs associaiifs amphiphilcs 
cationiques dc I'invention est comprise dc pr6f6rencc cnirc 400 ei 
10 000 el plus pariiculifirement enlre 1000 ci 5000. 

Par groupement hydrophobe, on entend un radical ou polymtrc 
5 ii chaine hydrocarbonde, saiurde ou non. lindaire ou ramifide, pouvani 
conicnir un ou plusieurs hdidroatomes lels que P, O, N, S, ou k chaine 
perfluordc ou siliconde. Lorsqu'il ddsigne un radical hydrocarbond, Ic 
groupement hydrophobe comporie au moins 10 atomcs de carbone. 

Pr^f^rentiellcment. le groupemeni hydrocarbon(! provient d*un 
10 compos6 monofonctionnel. 

A litre d'exemple, le groupement hydrophobe peut 8tre issu 
d'un alcool gras tel que I'alcool st^arylique, Talcool dod^cylique, 
I'alcool d6cylique. Le groupement hydrophobe peui dgalemcnt 6tre un 
polymftre hydrocarbond tel que par cxemple le polybutadifene. 
15 Lorsque X et/ou X' ddsignent un groupement comportant unc 

amine tertiaire ou quaternaire, X et/ou X' peuvent reprdsentcr Tune des 
formules suivantes : 

?' 

— N-R2 — ou —tj—R2 — pourX 

R, Ri A" 



— •R2— N — ou — pour X' 
R, R, A' 

20 

dans lesquclles : 

R, rcpr^sente un radical- alkylfcne ayant de -lO-a 20 -atomcs dc 

carbone, lin^airc ou ramifi£. comportant ou non un cycle satur6 ou 
insaturd. ou un radical aryl&ne, un ou plusieurs des atomcs dc carbone 

25 pouvant 6trc rcmplac6 par un h6t£roatomc choisi parmi N, S. O, P : 
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R, ct R3. idcntiques ou diff^rcnts, ddsignent un radical alkylc 
ou alc^nylc en C|-C}o. lin^airc ou ramifid, un radical aryle, I'un au 
moins des atomes dc carbonc pouvant ctrc remplac^ par un 
h6t£roatome choisi parmi N, S, 0, P ; 
5 A- est un contre-ion physiologiquement acceptable. 

Les groupemcnis L, L' ct L" repr^sentent un groupe de formulc : 

— Z-(J-NH-R4-NH-<:j-Z— 
O 0 

10 

dans laquelle : 

Z repr6sente -0-, -S- ou -NH- ; et 

R4 reprfisente un radical alkylfene ayani de 1 i 20 atomes de 
carbone, liodaire ou raraifi^, coraportant ou non un cycle satur6 ou 
IS insatur6, un radical aryl&ne, un ou plusieurs des atomes dc carbone 
pouvant etre remplac^ par un h£t6roatomc choisi parmi N. S. O et P. 

Les groupements P et P', comprenani une fonction amine 
tertiaire ou quaternaire, peuvent repr(5senter au moins Tunc des 
20 formules suivantes : 
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— R5-N-R7- 0" 

R6 

R6x .Rs 

N 



— R5-N-R7- 

R* A" 



ou — R5-CH-R7— ou — R5-CH-R7— 

Rg-^-Rs A 



Rg 



Rfix ^Rs 



H-R,— 



ou — Rj-CH-R,— °" f 10 

R5— N-R9 A' 

R* 



dans lesquelles : 

Rj et R^ ont les memes significalions que Rj ; 

R4, R, et R, onl les memes significations que R, et Rj ; 

R,o reprfisenie un groupe alkylfenc, lindairc ou ramifi^, 
6vcniuellemeni insatur6 el pouvant contcnir un ou plusieurs 
hdtdroaiomcs choisis parmi N, O, S el P, 

ci A' est un contrc-ion physiologiquement acceptable. 

En cc qui concerne la signification dc Y, on cntend par 
groupement hydrophile, un groupemcnt hydrosoluble polymdrique ou 
non. 

A tiire d'exetnplc. on pcul citer, lorsqu'il nc s'agii pas dc 
polymferc le di6 thylineglycol el rhcxa6lhylfcncglycol. 

Lorsqu'il s'agit d'un polymfere hydrophile, on peiii ciicr a tiire 
d'exemplc les poly^thers. les polyesters sulfon^s, les polyamides 
sulfonfis, ou un melange de ccs polymires. A titrc prdfdreniiel. le 
compost hydrophile est un poly€ther et notammcni un poly(oxyde 
d'fithylfcne) ou poly(oxyde de propylene). 
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Le polymdrc amphiphilc associaiif caiionique dc formulc I 
selon I'invention est forrad d partir dc diffdrcnis composes possddant 
chacun au moins un hydrogdnc labile. On fait rdagir ccs dtffdrenis 
groupcments Ics uns avec les autrcs dc manidre successive afin dc 
5 former les diffdrentes sdquences du polym^re. 

Un premier type de cotnposds entrant dans la prdparaiion du 
polym&re de formule I de I'invention est un composd comportant au 
moins un motif amine tertiaire ou quaternaire. Ce composd peut eirc 
multifonciionnel. mais prdfdrentiellement le composd est 
10 difonctionnel, c'est-&-dire que selon un mode de rdalisation 
prdfdrentiel de I'invention. ce composd comporte deux atomes 
d'hydrogdne labiles portds par exemple par une fonction hydroxyle, 
amine secondaire, amine tertiaire ou thiol. On peut dgaleraeni utiiiser 
un mdlange de composds muliifonctionnels et difonctionnels dans 
15 lequel le pourcentage de composds roultifonctionnels est faible. 

Comme indiqud prdcddemment, ce composd peui comporter 
plus d'un motif amine tertiaire ou quaternaire. II s'agit alors d'un 
polymdre portant une rdpdtition du motif amine tertiaire ou 
quaternaire. 

20 Ce type de composds peut Stre reprdsentd par Tunc des 

formules suivantes : 

HZ-(P).-ZH. 
ou 

HZ-(P'VZH 

25 

dans lesquelles Z, P. P*. n el p soni tels que ddfinis plus haut. 

A litre d'exemple. on peut ciier la N-mdihyldidthanolamine, la 
N-ien-butyl-didthanolamine, la N-sulfodthyldidthanolamine. 

30 Le deuxi&me composd entrant dans la prdparaiion du polymdre 

de formule I selon I'invention est un diisocyanatc correspondani k la 
formule : 



0=C=N-R«-N=C=0 
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dans Icquel R4 est d6rini plus haul. 

A litre d'cxemplc, on peul ciler le m6ihylincdiphdnyl- 
diisocyanaie, le m6ihyl6necyclohexancdiisocyanale. I'isophoronc- 
5 diisocyanaie, le tolufenediisocyanaie, Ic naphtalCnediisocyanate, le 
butanediisocyanaie. I'hcxanediisocyanate. 

Un troisi&me compost entrant dans la prdparation du polym^rc 
de formule I selon I'invention est un compost hydrophobe dcstin6 ii la 
10 formation de la sdquence hydrophobe terminale du polym&re de 
formule I. 

Cette sequence hydrophobe peut gtre formde k parlir d'un 
compost comportant un hydrogene labile port6 par exemple par une 
^ fonction hydroxyle, amine primaire ou secondaire, ou thiol. U s'agit de 
15 pr6f6rencc d'un composfi monofonctionncl. La partie fonctionnelle de 
ce compost peut contenir un motif amine tertiaire ou quaternaire. La 
partie hydrophobe de ce compost peul ou non Stre un polymdre. 

A titre d'exemple, ce coraposd peut gtre un alcool gras, tel que 
notamment I'alcool st^arylique. I'alcooi dod6cylique. I'alcool 
20 d6cylique. Lorsque ce compost comporie une chainc polym£rique, il 
peut s'agir par exemple du polybutadifene hydrog6n6 a-hydroxylc. 

La sequence hydrophobe du compose de formule I scion 
rinvention peut dgalemcnt r^sultcr de la rdaclion dc qualernisation de 
I'amine leniaire du composd comportani au moins un moiif amine 
25 tertiaire. Ainsi, le groupement hydrophobe est potli par I'agent 
quaternisani. II s'agit alors d'un composd de type RQ ou R'Q, dans 
Icquel R el R' soni tels que d^finis plus haul et Q ddsigne un groupe 
partant tcl qu'un halogdnure. un sulfate etc. 

30 Le polymfere amphiphile associaiif caiionique de Tinvcntion 

peul en outre comprendre une sequence hydrophile. Cetic sequence est 
appori(3c par un quatriimc type de composes entrant dans la 
prdparation du polymfere. Ce composd peut 6trc muliifonctionnel. II est 
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de pr^fdrcncc dil'onciionncl. On peui tfgalcmcni avoir un melange oii Ic 
pourcentagc cn compost multifonctionnel est faiblc. 

Les parties fonctionnelles, possfidant I'hydrogfene labile, 
peuvent ctrc par exemple dcs I'onclions alcool, amine primairc ou 
5 secondairc. ou thiol. Ce composd peut gtre un polymdre lerminfi aux 
extr6mitds des chaines par Tunc de ces fonctions poss€dant 
rhydrog&ne labile. 

A titre d'exemplc, on peut citer, lorsqu'il ne s'agit pas de 
polymdre Ic didthylfeneglycol ct I'hexa^thylineglycol. 
10 Lorsqu'il s'agit d'un polym&re hydrophile, on peut citer & titre 

d'exemple les polydthers. les polyesters sulfonds. les polyamides 
sulfon^s, ou un melange de ces polymferes. A titre prfif^rentiel, le 
compost hydrophile est un poly^ther et notamment un poly(oxyde 
d'6thyl&ne) ou poly(oxyde de propylene). 

15 

Le polymdre prdpar6 i partir des composes ddfinis plus haut, 
est un polymdre araphiphile associatif cationique de formule I selon la 
prisente invention. Ce polymdre est soluble ou dispe.rsible dans I'eau 
et augmente de manidre spcctaculaire la viscositd de la solution 
20 aqueuse dans laquelle il est dissous ou disperse. 

La sequence hydrophile nol^e Y dans la formule I est 
facultative. En effet, les motifs amine quaternaire peuveni suffire 5 
apporter la solubilitd ndccssaire pour ce type do polymdre dans unc 
25 solution aqueuse. 

Etant donnd ses bonnes propridt^s dpaississantes et son 
excellente affinitd avec les matidres kdratiniques. ce type de polymdre 
amphiphile associatif cationique scion invention est particulidrcment 
adaptd pour la preparation de compositions destindes.^ I'applicatiun 
30 lopique i usage cosmdtiquc. 

En particulier, les composds selon Tinvcniion peuvent fitre 
uiilisds dans des compositions capillaires. dans des composition.s pour 
Ic soin de la peau. dans des compositions pour le soin des ongles. dans 
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des composiiiohs parfumantcs. ct dans dcs compositions de maquillagc 
de la peau, dcs l&vres, dcs cils ct des onglcs. 

A tilrc d'excmples, suivcnt ci-aprfes dcs polymferes amphiphilcs 
5 associatifs cationiques de formulc I, illusirant I'invcnlicn : 

Exemple 1 : 
On synth6tise le polym&re suivant : 

10 C„H,rO.CONHR4NHCO-0.(CH,)j-N*(CH,)(CH,)-(CH,)2-0- 

C0NHR,NHC0-0(P0E)0-C0NHR,NHC0-0-(CH2),.N*(CH,)(CH,)- 
(CH,),-0-C0NHR4NHC0-0C„H„ 
avec : 

conire ion : CHjSO/ 
IS R4 = m^thyl&nedicyclohexyle 

& partir des rdactifs suivants : 
C„H„OH 

M^thyl&nedicyclohexyldiisocyanate 
20 Poly^thylfineglycol 

N-m£thyl£thanoIainine 
Agent quatcrnisani (CH,)2S04 

25 ExempU 2 : 

On synth6tisc Ic polym&re suivant : 

C,gH„N*(CH,){CH,)-(CH,)rO-CONHR,NHCO-0(POE)0- 
CONHR,NHCO-.0(CH,),-N*(CH,)(CH,)C„H„ 
30 avec .: 

R4 = mdlhylfenedicyclohexyle 
Centre ion : CI" 
ii parlir des r^aclifs suivants : 

M^thylftnedicyclohexyldiisocyanate 2 moles 



2 moles 
4 moles 

1 mole 

2 moles 
2 moles 
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Polyfithylftncglycol 1 mole 

N.N-diin£thyl£thanolaroine 2 moles 

Agcni quatcrnisant C,gH,70H 2 moles 
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REVENDICATlONiS 

1. Nouveaux polymCres amphiphiles associaiifs cationiques de 
formule I : 

R-X-(P).-L-(Y)„-L"-(PVX'-R' (I) 
S dans laquelle : 

R ei R*. ideniiques ou diff6rcnts, repr^sentent un groupemcnt 
hydrophobe ou un atome d'hydrogfinc ; 

X et X'. identiques ou diff6rcnts. repr^sentent un groupemcnt 
coinportaDt une amine teriiaire ou quaternaire portant ou non un 
10 groupemcnt hydrophobe, ou encore le groupement L" ; 

L, L* et L", identiques ou difWrents, repr6sentent un 
groupement d^riv^ d'un diisocyanate ; 

P et P*, identiques ou diff^rents, reprdsentcnt un groupemcnt 
comportant une amine tertiaire ou quaternaire portant ou non un 
IS groupement hydrophobe ; 

Y repr£sente un groupement hydrophile ; 

n, m, et p valent chacun indgpendamment des autres entre 0 el 

1000 ; 

la moldcuie contenant au moins une fonction amine tertiaire uu 
20 quaternaire et au moins un groupement hydrophobe. 

2. Nouveaux poiym5rcs selon la revendication 1, caractfris^s 
cn ce que R ei R" repr6scntent lous Ics deux indfipcndammcnt un 
groupement hydrophobe, X, X' reprdsenient chacun un groupc L", n ci 
p valcnt cntrc 1 et 1000 ei L. L', L", P. P', Y et m oni la signification 

25 indiqude dans la revendication 1. 

3. Nouveaux polym&res scion la revendication 1, caract^risds 
cn ce que R et R' repr€sentent tous Ics deux ind£pcndamment un 

- groupemcnt hydrophobe. X ei X' reprdsentent tous las deux 
inddpendamment un groupemcnt comportant une amine quaternaire. n 
30 et p valent z6ro, et L, L', Y et m ont la signification indiqudc dans la 
revendication 1. 
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4. Nouvcaux polymfires scion Tune des revendications 
prdc(!dcntcs, caraci£ris6s cn cc qu'ils prdsentcnt unc masse moltfculairc 
comprise entrc 400 et 10000. ct de prdr^rence entre 1000 et 5000. 

5. Nouvcaux polym&res scion I'une quelconque des 
revendications pr£c6dentes. caractdrisds en cc que R ei R' reprdsenicnt 
un radical ou un polym^re 4 chatne hydrocarbondc, salurdc uu nun, 
lindairc ou ramifide, dans laquelle un ou plusicurs des atumcs de 
carbonc pcul eire remplacd par un h^l6roaiome choisi parmi S, N, O et 
P, ou ii chatne siliconde ou pcrfluor^e. 

6. Nouvcaux polym^res selon i'une quelconque des 
revendications pr6c6dentes, caractdrisd en ce que X et X' reprdsentent 
Tunc des formules : 



-N— R2 — pour X 
R^ A" 



— R2'~N — ou — ^^~^7' pourX' 
R, Ri A' 

dans lesquelles : 

Rj reprfisenie un radical alkylfinc ayani dc 10 20 atomcs de 
carbonc, lindairc ou ramifid, comportant ou non un cycle saturd ou 
insaturd. ou un radical arylftne, un ou plusieurs des aiomes de carbone 
pouvant ctrc rcmplacd par un hdtdroatome choisi parmi N, S, O. P ; 

R, et R3, identiqucs ou diffdrcnis. ddsigneni un radical alkylc 
ou alcdnylc en C,-C]g, lindaire ou ramifid-, un radical aryle. I'un au 
moins des atomes de carbone pouvant etre remplacd par un 
hdldroaiome choisi parmi N, S. 0, P ; 

A' est un conire-ion physiologiqucmcnt acceptable. 

7. Nouvcaux polymdres selon Tune quelconque des 
revendications prdcddentes, caractdrisds cn ce que les groupements L. L' 
et L". identiqucs ou diffdrents. rcprdscntcni la formulc : 
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— Z- jJ-NH-R4- NH-C;- Z— 



O O 



dans laquelle : 

Z repr^scnte -0-, -S- ou -NH- ; et 

R4 reprfisente un radical alkylfene ayanl de I k 20 atomes de 
carbone, lin6aire ou ramififi. comportanl ou non un cycle saturd ou non 
saturd. un radical arylftnc. un ou plusieurs des aioraes de carbone 
pouvant etre remplacd par un h6t6roatome choisi parmi N. S, O et P. 

8. Nouveaux polymferes selon I'une quelconque des 
revendicaiions pricddentes, caractdrisds en ce que les groupements P 
et ?', identiques ou diff^rents, repr6senient au moins Tune des 
formules suivantes : 



R6 



ou 




Rex .Rs 



R^-I^I^R, A 
Rg* 



ou — R5-CH-R7 — 



ou 




ou 




Rj-N-R, A 
R8 



dans lesquclles : 

R, et R, ont les memes significations que R^ ; 

Rj. R, ei R, oni les memes significations que R, et Rj ; 



2811993 



15 

R,o reprdscnie un groupc alkyl^nc, lin^aire ou ramifi^. 
^vcniuellemcnt insaturd et pouvant contenir un ou piusicurs 
h6t€roaiomes choisis parmi N, O, S el P. et 

A' est un contre-ion physiologiqueinent acceptable. 

9. Nouveaux polymircs selon I'une quciconque des 
revcndications prdc6dentcs. caract^ris^s par Ic fail que Y rcprdscnte un 
groupc d6riv^ de di^thyl^neglycol ou d'hcxadlhyl&ncglycui, ou un 
groupe d6Tiv6 d'un polymire choisi parroi les polydthcrs, Ics 
polyesters sulfonds et les poiyamidcs sulfon^s. 

10. Utilisation d'un polym&re tel que ddHni dans I'une 
quelconque des revendications prdcddentes, ii tttre d'dpaississant dans 
une composition pour application topique ^ usage cosm^tique. 

. 11. Composition cosmdtique, caract£ris€e par le fait qu'elle 
coDtient au moins un polymftre tel que ddfini dans I'une quciconque 
des revendications 1^9. 
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